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un copoUme ro bu t adiono-acldo acrlilco^ quale II prodotto cho va sotto 
il nome di KRYNAC (Marc Mo Roglstrato) © che e dlslrlbuito dallA 
POLYSAR del gruppo BAYER, cho e appunto un copolimero 
butadicme-acido acrillco al 30% molare di acido acrillco. Durante la 
Buccessiva fase dl vulcanlzznzlone, che si svolge con lc medesimo 
modalita prima dcscritte, b) ottlcno alJora un collogamonto lateral© 
tra I© catene di ENR e dl KRYNAC con formazione di pontJ esterlci, 
secondo lo schema seguente: 

J OH 

(D) 



C - 0 



CCOH 

C- CH 2 - CH • CH <B 2 - CH^CH -> n -g 

(- Cfl 2 - CH - CH -CB 2 - CHj-CII -> n 
II prodotto vulcanizzato risultanto, percid, pur non avendo la 
caratteristlca di poter presenter© una flosslbUlta controJJabUe in 
base ad una opportuna scelta della lunghezza delle catene lateral! 
(quests, Infatti, eecondo lo schema dl reazlon© (D) sono tutte di 
uguale lunghezza), presenta perd la caratteristlca di non essere 
tossico, come i prodotti ottenlbill dalle mescole ENR-acldi bi- o 
poll- carbossllioi. 

In base a quanto doscrltto, sia tali ultimo mescole, sJa quelle 
In cul al posto dcgll acidi organlcl si utllizzano dJammine o molecole 
bl-solfonat r-cia-quelle-a base-di -ENR-KRYNAC , possono per tanto" 
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_Compo si z lone 


A__ 


(phr> 


s 


ENR-25 


100,0 


nerofumo N339 


50,0 


a. teref talico 


10, 0 


a. adipico 




a . fumarico 


5,0 


a. fiebacico 



JAB EL LA 1 

B„„ 

100,0 
40,0 

1,7 

6,6 



Reometro 
a 193°C 
Monsanto 
MDR20O0E 


ML 

MH 

T10 

T50 

T90 


1,9 
63,0 
0, 53 
3,44 
18,03 


1,0 
43, 1 
1,01 
5,16 
28,55 


Prova 
traz . 
(non 
inv. ) 


CR 

25% 

50% 

100% 

AR 


11, 10 
3,48 
6,40 

81 


13,60 
2,76 
5,07 

12/1 
110 


Prova 
traz „ 
(inv.) 


CR 
25% 
50% 
100% 
AR 




12,00 
2,48 
4,87 
12,00 
lOl 


Shore A 




86 


80 



CO 

8=8. 



CR-carico di rottura; AR=allungamento a rottura. £ -8 

ESEMPJO_5 

Operando come nell' ©somplo 1 vlono preparala una mescoJa avente 
la seguente compos izl on o : 

KRYNACMIJ^) 100 phr 

JSNRjJ50JEP OXIPRBNB 50™ ) 50 p br ' 

nerofumo (N220) 45 phr 

II KRYNAC (eJaatornoro funzlonallz^ato con gruppl carbossillol 
conslstente in un copoljmero butadione-acldo acrlllco al 30% molar© 

-dl-acldo-acr-llIco)-6-dJ6trlbulto-dAUa-POtYSAR-(BAYER)— LaTmoicola - 
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4. Procedlmento socondo una qualsiasi dello rJvendlcazionl 
precedent!, caratterlzzato dal falto chc dotta moscoln vlene 
prepare ta mlscolando un elastomero cpossidato ad un grado 
compreso tra 11 20 ed 11 50 % mo) a re con un acido bi- o poli- 
c arbossUlco scelto nel gruppo conslstente In acldo ossalloo, 
maJonico, succlnlco, glutarJco, adipico, sebacico, malolco, fumarlco, 
ftallco, Jsoftalico, tereftalico, cHrlco, o con una mlscola di duo o 
piu del medeslml. 

5. Procedlmento secondo la rivondicazJone 4, carattorUzato dal 
failo che per la preparazlone dl datta mescola viene utiJIzzato 
almeno un acldo bi- o poll- carbossLllco avente pK ft compereso tra 
0,5 e 5,5, in funzlone dl acceleranto. 

6. Mescola autovulcanlzzate conlenonte aJmono un elastomero 
cpossidato ad un grado preflssato, caratterizzata dal fatto di 
comprendere una percentuala prcflssata dJ uno o plu agentl 
VulcanLzzanti di formula 

Rl - R - R2 

dove R 6 arllene, alchUeno, alchcnSJcne, sostltulto o non, o una 
mlscola degll stessi e dovo Rl o R2 eono IndJf ferentemento un 
gruppo carbossllico, un gruppo ammJnlco o un gruppo solfonlco o 
clorosolf onlco , 

7. Mescola Fecondo la rlvondicazlono 6, caratterlzzata dal fatto dl 
contonore da 0,1 a 30 parti In peso, per ognl 100 parti dl 
elastomero epossldato, dl un acldo bi- o poll- carbosslllco scelto nel 
gruppo conslstente — in: acldo — ossalico; makmJco, — — succlnico, 
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glutarico, adlplco, sebacico, mnleleo, fumarioo, ftallco, isoftnllco, 
tereftailco, citrJco; o d! una mlscela degll stessi. 

8. Mescola secondo la rlvondicazlone 7, carntterizxata da) fatlo di 
comprondore una mlscela dl almeno due detti aeidJ bl- o poli- 
carbossllicJ, In cui uno dl detO acidi presenta un pK elevate 

9, Mescola secondo In rive nd ice ziono 6, caratterizzata dal fat to di 
comprendere una percentualc preflssata di una dl-nmmlna. 

Ql^^) Meecola autovulcanizzante con tenon te almeno un elastomero 
e possJdato ad un grado preflssato, caratterlzzata dal fatlo dJ 
comprendere una quantitft preflssata dl un secondo elastomero in 
cul le unlta rJpetitive della catena /pollm erica presentano almeno un 
gruppo carbosslllco. 



Xl\ Mescola secondo la rivendlcazlone 10, caratterlzzata dai fatto o > 



di comprendere almeno un elastomero epossldato ed almeno un 
copolimero butadiene -acido acrllico. 

12. Mescola secondo ia rivendlcazlone J.J, caratterlzzata dal fatto 
che detto copolimero butadiene -acido acrllico 6 nl 30% molare di 
acido acrllico e dal fatto che detto elastomero epossldato e ENR al 
25 o at. 60% molare dl epossldazione . 

13. Mescola secondo una delle rlvendicazloni da 10 a 12, 
caratterlzzata dal fatto dl comprendere inoltro del poUcloroprono. 

p.i, : FIRESTONE INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.p.A. 
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